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@ Naua Pigmantzuaammanaatzunoan 

@ Pigmantzutammensetzunoan, enthattcnd 

a) mindastani ain oiganischas Pigmant. 

b) 0,0S bit 10 Qaw.'%, bazogan auf daa orginischa Pigmam 
a), mlndasten« ainas modifteiartan organiachan Pigmants 
dar Formal 



(D. 



worin A dan Raat ainas argsniachan Pigmanta, X H, Na odar 
K und m ajna Zahl iwitchan 0,05 und 3 badautan, und 
c) COS bis 10 <3aw.-(|t, bazogan auf das organischa Pigmant 
a) , mindattani ainat polymaran Ammoniumsalzat mh 
mtttlaram MoiakuUrgawicht von 500 bis 2800000, das in 
Watsar odar Niadaralkylatkohol Idalioh ist. 
Oreaa PIgmantzuaammenaatziingtn algnan sich autgazaich- 
net zum varzugsfraian PSgmantlefan von Pofyolafinen und 
zatchnan sich bai dar Elnarbaltung in Lackayatama und 
Dnickfarban duroh ain harvorragandaa rhaologiachas Var- 
haltan aus. 
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Bescfareibung 

Die vorliegende Erfmdung betrifft neue Pigmentzusammensetzungen enthaltemi mindestens ein organisches 
Pigment, ein durch SulfonsAure- Oder AlkalimetalUulfonatgruppen modifiziertes organisches Pigment uod ein 
5 polymeres Ammonlumsalz sowie deren Verwendung zum Qnfftrben von hochroolekularcm orgaiUscheni Mate- 
rial und insbesondere zum verzugsfreien Pigmemieren von Polyolefinen. 

Bel der Enf&rbung von Potyolefmea insbesondere von Polyethylen, mit organischen Pigmenten stelit man 
hflufig fest. daD sich mit der Zeit etne Reihc der mechanischen Eigenscbaften des eingeRLrbten Materials 
ver&ndert: Es treten St6rtingen atif, die man zusammenfassend als Verzugserscheinungen bezeichnet Bei groB- 
10 volumigen SpritzguBteilen. wic Rascfaenk&sten aus Polyethylen hoher Dichte, kann man beispielsweise Verfor- 
mungen und Schrumpfungen beobachten, die manchmal zu RiBbildungen fOhren und die Artikel meistens 
unbrauchbar machen. Oft tritt auch nach verbftltnismftBig kurzer Gebratidisdauer eine Versprttdimg des Materi- 
als em. Diese Nachteile bezieben sich auf die Mrtrzahl der organischen Pigmente. wihrend sich die anotgani- 
schen Pigmente und eine Minderzahl von organischen Pigmenten neutral verhaltea Es wird angenommen, daB 
IS diese Nachteile dadurch zustande konunen. daB das typische KristaDisadonsverhalten der Polyolefine durch die 
Anwesenheit der Pigmente gestdrt wIrd, da diese als NukJeierungszentren wirken kdnnen. 

Es sind bereits verschiedene Methoden vorgeschlagen worden, die es eriauben solhen, diesen Nachteiien 
auszuweichen. Meistens beziehen sich diese Methoden jewetls auf bestinmite Pigmentklassen. Zu verzugsfreien 
P&rbungen von Polyolefmen gelangt man z. B. gemilB US-Patent 42 33 206 durch Verwendung von mh Carbon* 
20 sfluren veresterte Methylolgruppen enthaltenden organischen Pigmenten fuisbesoodere ICupferphthalocyanH 
nen); gemSB ;P-Kokai 53-1 24 555. US-Patent 41 07 133 und ]P-ICokai 53-1 43 646 durch Verwendung eines mit 
einem Silankuppler behandelten Isoindolinon- bzw. Kupferphthaiocyaninpigments; gemfiB IP-Kokai ^1 32 048 
durch Verwendung eines Isoindolinonpigmentes mit dem Zusatz eines Sahcyloylhydrazids; gem&6 JP-Kokai 
57-73 029 durch Verwendung eines Pigments der Chinacridon-, Isoindolinon-, Azo- oder Phtbalocyaninreihe. 
25 welches auf anorganisches Material (z. E KJescKgel) adsorbiert und danach mit etnem Silan- oder Titankuppler 
behandeh wird; gem&B ]P-Kokai 57-1 59831 durch Verwendung eines mil einem Pfaenylen-bis-tetrachlorben- 
zamid behandelten Isoindolinonpigments; gem&B ]P-Kokai 58-23 840 durch Verwendung eines Phthalocyanin- 
pigments mit einem Zusatz eines mit einem Amin behandelten Halogenmethylkupferphthalocyanins. 
Eine Verbesserung der Verzugseigenschaften von Isoindolinpigmenten kann gemftB JP-Kokai 57-51 733 und 
30 57-1 55 242 auch durch eine Rekristallisation des Pigments erreicht werdea Die dabet erzielte Erfadhung der 
roittleren TeilchengrdBe ist allerdings, wie in Fachkreisen allgemein bekannt, mit einer BnbuBe anderer wichti- 
ger Pigmenteigcnschaften, insbesondere der Farbstftrke, verbunden. 

Das US-Patent 4049 615 besdireibt ein Verfahren zum verzugsfreien FArben von Potyoiefmen durch Ver- 
wendung eines mit einem Melamin-Formaldehyd-Harz QberzQgenen organischen Pigments, insbesondere tines 
S5 Perylen-» Pennon-, Bisazo- oder Isoisoindolinonpigments. 

Diese Methoden genttgen nicht immer den hohen Anforderungen der modemen Technik und fOhren je nach 
Pigment nicht zum erwOnschten ResulUL So ist beispielsweise ooch keine Methode bekannt, die es eriauben 
wOrde, Dtketopyrrolopyrrolpigmente zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen einzusetzea 
Es wurde nun gefundea daB Pigmentzusammensetzungen enthaltend mindestens ein organisches Pigment»ein 
40 dufch Sulfonsfiure- oder Alkalimetallsuifonatgruppen modifiziertes organisches Pigment und ein polyraeies 
Aromoniumsalz sich liberraschend gut zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen eignen. Zudem zeigen 
diese Pigmentzusammensetzungen, wenn sie in Lacksystemc oder Druckfarben eingearbeitet werden, ein ausge- 
zeichnetes rheologisches Verhalten sowie sehr gute Dispergierbarkeit Farbstfirke, Flokkulationsbesttadigkeit 
und einen hohen Glanr 
45 Die vorliegende Erfmdung betrifft demnach Pigmentzusanunensetzungen enthaltend 

a) mindestens ein organisches Pigment, 

b) 0,05 bis 10 Gew.9^» bezogen auf das organische Pigment a), mindestens eines modifizieiten organischen 
Pigments der Formel 

AfSQsX^n (IX 

worin A den Rest eines organischen Pigments, X H. Na oder IC und m eine Zahl zwischen 0^5 und 3 
bedeuten.und 

55 c) 0,05 bis 10 Gew.%. bezogen auf das organische Pigment a% mindestens eines polymeren Ammoniumsal- 
zes mit mittlerem Molekulargewicht von 500 bb 2 500 000. das in Wasser oder Niederalkylalkohol Idstich ist 

Als organische Pigmente a) kommen z. B. jene der Azo-, Diketopyrrolopyrrot. Pcrylen-. Chinacridon-» Phtha- 
locyanin» Fcrinon% Chinophthalon-» Isoindolinon-, Isoindolm-, Benzimidazokm-, Dioxazin-. Anthrachinon*, Thio- 
60 mdigo-, Methin-, Azomethin- oder MetalUcomplexreihe in Frage. 

Von besonderem Interesse sind anerdings die Pigmente der Azo-, Diketopyrrolopyrrol-i Perykn-. Chinacri- 
don-, Phthalocyanin-. Isoindolin- oder Isoindolinonreihe, bevorzugt die Phthalocyanine und insbesondere die 
Diketopyrrolopyrrole, vor allem l,4-Diketo-3,6-di(4-chbrphenyI)-pyrrolo(3,4-c)*pyrroL 

Unter dem Rest A eines organischen Pigments versteht man z. B. den Rest eines Pigments der Azo-, Diketo- 
65 pyrrolopyrrol-, Perylen-, Qiinacridon-, Phthalocyanin, Isoindolin-, Isoindolinon- oder Metallkomplexreihe, be- 
vorzugt allerdings der Phthalocyanin- und insbesondere der Dtketopyrrolopyrrolreihe. 

Modifizierte Pigmente der Formel I und auch deren Mischungen mit Pigmenten (a-f b) sind z*B. aus den 
US-Patenten 49 14 21 1, 49 92 495, 49 80 458, 48 65 650, 47 64 217, aus EP-A 2 78 913 und aus DE-A 40 37 556 
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bekannt Sollten einige noch neu sein, dann kOnnen sie in Analogic zu bekannten Methoden hergestellt werdeiL 
Aks polymere AmmoniuDisalze c) kdnncn z.B. die folgenden in Betracht gezogen werden: 

— Homo* Oder Copolymere von 2-[Tri-(Ci *C7-alkyl)-ammomum]-ethyl-acrylaten oder -methacrylaten; 

— kationische Cedulose- oder Stftrke-aminoether; 

— kaltonische Homo- oder Copolymere von Vinylpyridin; 

— kationische Polyetbylcnpolyamine; 

— kationische Amin-Fomuddehyd-Kondenaate; 

— Homo- oder Copolymere von Di-(Ci— C2-aUqfl)-diallyl-amnioniumsalzen; 
~ kationische modifiderte Polypeptide: 

— kationische Polyainide: 

— Homo- oder Copolymere von quatemisiertem Epichlorhydrin. 
Bevorzugt werden 

— Homo- Oder Copolymere von 2-{Tri-(Ci — Cr alkyl)-ammonium]-ethyl-acrylateQ oder -methacrylaten; 

— kationische Polyethylenpolyamine; 

— kationische Amin-Formakiehyd-ICondensatc; 

— Homo- Oder Copolymere von Di-(Ci -C3-alkyl)-diallyl-ammoniurosalzen; 

— kationische Polyamide; 

— Homo* Oder Copolymere von quatemisiertem Epichlorhydrin. 

Solche polymere Ammoniumsalze sind bekannt und im Handel erhftltlich. Sie findcn vomehmlich in der 
Kosmetik Venvendung. FOr die erfiDdungsgem&Be Pigmentzusammensetzung geetgnete Produkte dieser Art 
sind z. B. in Cationic Polymers for Skin & Hair Conditioning, Manufacturing Chemist. Juli 1 987. S 24 29, und in 
EP-A 1 32 960 beschriebea 

Als Niederaikylalkohol vcrsteht man z. B. ein Ct -Cj-Alkylalkohol, wie Methanol n-PropanoL Isopropanol 
und insbesondere EthanoL 
Bevorzugte erfmdungsgemflBe Pigmentzusammensetzungen enthalten 

a) mindestens ein organisches Pigment, 

b) 0,1 bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), mindestens eines modifiaerten organiscfaen Pigments der 
Formel 1, worin m eine Zahl zwischen 0»1 und 2,5 bedeutet, und 

c) 0,1 bis 7 Gcw.%, bezogen auf das Pigment a), etnes polymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem Moleku- 
largewicht von 1 000 bis 1 500 000. 

Besonders bevorzugte erfindungsgemflBe Pigmentzusammensetzungen enthalten 

a) ein organisches Pigment, 

b) 0,1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a> mindestens eines modifizierten organischen Pigments der 
Formel I, worm X H oder Na ist und m eine Zahl zwischen 0^ und 2 bedeutet, und 

c) 0,1 bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem Moleku- 
largewicht von 5000 bis 1 000 OOQ, das in Wasser lOslich ist 

Vorzugsweise ist A ein Rest desselben Pigments, das als Komponente a) enthalten ist Bevorzugt handelt es 
^ch dabei um DiketopyrTolopyrrole. 

Zur Herstellung der errmdungagemftBen Stoffzusammensetzung wird zweckmfiBig die Komponente a) bevor- 
zugt als feuchter Pressfaichen in Wasser oder Niederaikylalkohol suspendiert und danach mit der ebenf alls in 
Wasser oder Niederaikylalkohol suspendierten Komponente b) vermischt Zu dieser AufschlAmmung wird das in 
Wasser oder Niederaikylalkohol gel6ste polymere Ammoniumsalz zugegeben, die Suspension wird bei einer 
Temperalur von vorzugsweise 10 bis 100 und insbesondere 20 bis 85''C gerOhrt, filtriert und der ROckstand wird 
mit Wasser gewaschen und getrocknet Die RQhrdauer variiert im allgemeinen zwischen 30 Minuten und 
20 Stunden. FaUs ndtig kann die Suspension nach flblichen Methoden mit einem Dispergieraggregat (z. B. einem 
Hochdruckhomogenisator oder eniem Hochgescbwindigkeitsrllbrer) dispergiert werden. 

Die Zugabe der Komponente b) und c) erfolgt wie bereits erw&hnt vorzugsweise nach der Konditionierung 
der Komponente 2). Unter Konditionierung vcrsteht man die Herstellung einer femen Partikelform, beispiels- 
weise durch alkalische Umf&llung, Trockenmahlung mit oder ohne Salz, Ldsungsmittel- oder wflBrige Mahluqg 
oder Salzknetung. 

Je nach Konditionierverfahren oder AppHkationszweck kann es von Vorteil sein, dem Pigment neben dem 
crfmdungsgcmftBen Zusatz der Komponenten b) und c) gewisse Mengen an texturverbessemden Mitteln vor 
Oder nach dem KondiUonierprozeB zuzufOgen, sofem dicse keinc negative Wu-kung bei der Verwendung der 
erfindungsgemilBen Pigmentzusammensetzungen (insbesondere in Poiyethylen) habea Als solche kommen 
insbesondere Fettsfiuren mit mindestens 18 C-Atomen. bcispielsweise Stearin- oder Bchensture oder deren 
Amide oder Meullsalze, insbesondere Mg-Saize, sowie Weichmacher, Wachse, Harzsturen. wie AbictinsAure, 
Kolophoniumseife, Alkylphenole oder aliphatische Alkohole, wie Stearylalkohol oder allphatische t^-Dihydro- 
xyvcrbindungen rait 8 bis 22 C-Atomea wie 1,2-Dodecandiol fcmer modifizierte Kolophoniummaleinatharze 
Oder Fumarsflurekolophoniumharze. in Betracht Die texturverbessemden Mittel werden vorzugsweise in Men- 
gen von 0,1 -30 Gew.%, insbesondere 2-15 Gew.%, bezogen auf das Endprodukt zugesetzt Die obenerwflhn- 
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ten U-Dihydroxyverbmdungeru insbesondere U*DodecandioL dienen auchzur Verbesseningder Filtratiofi der 
suspendierten Pigmentzusammensetzung. 

Wie bereits erwdhnt zeichnen sich die erfindungsgemaOefi Pigmentzusammensetzungen dadurch aus. dafi sie 
s'ich Qberraschend gut zum verziigsfreien Pigmentiereo von Polyolefinen eignen. 
5 Gegenstand der Erfindung ist demnach auch ein Verfahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Potyolefmen, 
dadurch gekennzeichnet, dafi eine Pigmentzusammensetzung mit der oben angegebenen Definition verwendet 
wird. 

Das erfindungsgemftBe Verfahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen mit den erfmdungsgemil- 
0en Pigmentzusammensetzungen erfolgt nach Ublichen Methoden mh den flblichen Mengen von z. B. <M)1 bis 
10 5 QewM Pigmentzusammensetzung, bezogen auf das Polyolefin. 

Der gro&e und Qberraschende Vorteil des erfindungsgenUBen Verfahrens liegt darin, dafi Polyolefme, insbe- 
sondere Polyethylen, mtt hochechten organischen Pigmenten eingefftrbt werden kdnnen» die btsher fOr diesen 
Zweck ntcht oder zumindest weniger gut geeignet waren. 
Die PrOfung der Verzugsbeeinflussung von Polyolefin durch ein Pigment erfolgt an einem Spritzgufifcrtigteil 
\5 in Form einer Platte. Nach einer Aliening von 72 Stunden bei lOO^C werden die Dimensionen der Platte (Lfinge, 
Breite) ausgemessen und der Verzug AL (Lftnge) und AB (Breite) in nadi folgenden Gleicfaungen ermittelt: 

AL- ^ fafbloser Prflfling^L pigmentierter PrOfliny ^ 
" L faHbloser Prflfling 



» 



40 



AB B farbloser Prflfling— B pigmentierter PrOfling 
B farbloser Priining ^ 



Als in der Praxis verzugsfrei haben sich Pigmente ernriesen. bei denen die absoluten Werte von AL und AB 
25 kleiner als 5 liegen; besonders bevorzugt sind Werte klelner als 3. 

Die erfmdung^emftBen Pigmentzusammensetzungen eignen sich allerdings auch ausgezeichnet zum Pigmen- 
tieren von wAflrigen und/oder Idsungsmittelhaltigen Lacksystemen sowie von Druckfarben, wo sie ein hervorra- 
gendes rheotogisches Verhalten zeigen. Die mit der erfindungsgemafien Pigmentzusammensetzungen erhalte- 
nen Ausfflrbungen zeichnen sich durch gute ailgemeine Eigenschaftea wie gute Dispergierbarkeit, hohe Farb- 
30 Starke und Glanz, gute Migrations*. Hitze-, Ucht- und Wetterbest^igkeit aus. 
Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Erlauterung der Erfindung. 

Beispiel 1 

35 a) Ein Gemisch aus 35 g Polyethylenglykohnonomethylether 350* (RukaX 27^ g IVimethyisiiylchlorid und 
17,4 g Lithiumbromid in 200 ml wasserfreiem Acetonltril wird 24 Stunden am ROdcfluB gckochL Dann 
werden das Ldsungsmittel und das aberschOssige Trimethylsilylchlorid abdestilliert und der Rflcksund win! 
Qber Nacht im Vakkumtrockenschrank bei 80*C getrocknet Man erhllt das durch NMR-Analyse identifi- 
zierte Polymer der Formel 



CHsOfCHaCH30-l-oCH2CH2Br. 



b) Bfig Polyethylenimin (mittleres MolekulargewkHit 50000- 60000; von Janssen ChimicaX 50%-ig in 
Wasser, werden mit dem unter a) erhaltenen Produkt durch ICochen am Ruckfluss wihrend 24 Stunden in 
45 500 ml Wasser umgesetzL Das Wasser wird danach abgedampft und der RQckstand wiiti im Vakuumtrok- 
kenscfarank 20 Stunden bei 80* C getrocknet Man erhfilt 59 g eines gelblichen, diigen Polymers. 

Beispiel 2: Beispiel 1 wird wiederholt mit dem Unterschied, dafi 75 g PolyethyiengiykoloiononiethyletherTSa* 
(Fluka) anstelle der 35 g des in Beispiel 1 angegebenen Polyethylenglykolderivats eingesetzt werden. Man erhfih 
so 95 g eines gelblichen, diigen Polymers. 

Beispiel 3-11: Ein Gemisch aus etnem feuchten Presskuchen von t»4-Diketo-3i6-di(4-chlorphenyl)-pyrro* 
lo(%4-c>-pytro] (2Sfi g Trockengewk:ht) und Ol5 g des Na-Salzes eines sulfonierten Gemisches von Dikeiopyrro- 
lopyrrolen der Formeln 

53 



60 



as 



4 



DE 42 14 868 Al 



CI CI 




CI 



erhalten gem&B Beispiel la + b) der DE-OS 40 37 556, werden zusammen in 450 ml deionisiertem Wasser 
aufgcschlftmmL Dcr pH dcr Aufschlflmmung wird (mit verdtinnter NaOH odcr HQ) auf 7 eingestclll, dann 
werden 04 g (Trockengewicht) des jeweils in untenstehender Tabelle aufgefOhrten polymeren Ammoniumsalzes 
in 50 ml deionisiertem Wasser oder Ethanol geldst zugefOgL Die Miscbimg wind 90 Minuten bei 75''C gerOhrt, 
dann auf 40^ C abgekOhlt, filtriert und das crhaltene Pigment wird mit Wasser gewafiirhen und im Vakuiuntrok- 
kenschrank bei lOO^C getrocknet 



Beispiel Polymeres Ammoniumsalz 

3 Kationisches modifizienes Polypeptid *Croquat M (Croda Chemicals Ltd) 

4 Polymeres Ammoniumsalz • Polyf be 601 (Showa High Polyroer Ca) 

5 Dimethyl-diallyiammonlumddorid-Homopolymer^Merquat 100(Cfaemviron Specialty 
Chemicals) 

6 Kationisches Polyglykol-Polyamin-Kondensat •Polyquat H81 (Henkel) 

7 Poly-(N,N*dimethyi-3^imethyten-pipendiniumchlorid)(JansseQ Chimica) 

8 Kationisches Polyamid *Mirapol AD- 1 (Kfiranol Inc.) 

9 Quatemfires Polyhydroxyalkylen-Polyamin •Cartafix F (Saodoz AG) 

10 Polymeres aus Beispiel I 

11 Polymeres aus Beispiel 2 



Beispiel 12: Ein Gemisch aus einem feuchten PreOkuchen von 1.4-Diketo-3,6^4-methylphenyl}pyrrolo- 
(3,4-c)-pyrrol (7 JO g Trockengewicht) und einem feuchten PreOkuchen des Diketopyrroiopynols der Formel 



HN 



NH 



-SO,Na 



CI 



crhalien gemftB Beispiel 17 von US-Patent 49 14 211 (0^7 g Trockengewicht) wiitl in 230 ml deionisiertem 
Wasser aufgeschl&mmt Der pH der Aufsdilflmmung wird auf 7 eingestellt dann werden 035 g des kationischen 
Amin-Formaldchyd-Kondensats ninofix EW (CIB A-GEIGY AG) in 50 ml deionisiertem Wasser geI6st zugege- 
ben. Die Aufschlflmmung wird eine Stunde bei 75''C gerQhrt,dann auf 40''C abgekOhlt, rdtriert und das erhaltcne 
Pigment wird mit Wasser gewaschen und im VakuumtrQckenschrank bei lOO^C getrocknet Man erfailt 7,4 g 
cincs rotcn Pulvers. 

Beispiel 13: Verfthrt man wie in Beispiel 12. erseizt abcr das •Tmofix EW mit der gleichen Menge des 
polymeren Ammoniumsalzes von Beispiel 1, so erhflit man 7^ g eines roten Pulvers mit den selben Eigenschaf- 
ten. 
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Beispiel 14: Ein Gemisch aus einem feuditen PreDkuchen von Kupferphtbalocyanin (14,6g Trockengewicht) 
und einem feuchten PreBkuchen eines Pigments der Formel 



s 



10 



15 



20 




(0p3 g Trockcjigewicht) wind in 180 ml deionisiertcm Wasser aufgeschlSmmt Der pH der Aufschlflmmung wild 
mit 30%iger wAOriger Natronlauge auf 7-8 eiqgesteUt und die Aufschl&mmung wird auf 60*C erhitzt Dann 
werden 03 g des kationischen Anun-Formaldehyd*KondensaU Tinofix EW (CIBA-GEIGY AG) in 30 ml deio- 

25 ninertem Wasser get5st zugegebea Die Autehlftmrnung wird 1 1/2 Stunden bei 75* C gerOhrt, dann auf Raum- 
temperatur abgekfihit, fxltriert. der ROckstand mit Wasser gewaschen und im Vakuumtrockenschrank bei 80*C 
getrocknet Man erhftlt 14^ g eines blauen Pulvers. 

Beispiel 15:2 g der gemAB Beispiel H erhaltenen Pigmenuusammensetztmg werden mit 1 kg Polyethylen 
^tamilan 9089V in einem Taumelmischer wfthrend 10 Minuten trocken vermiacht Die Mischung wird anschlie- 

30 Oend in etnem Einschneckenextruder 2 Mai bei 200*C extrudiert Das so erhaltene Granulat wird auf einer 
SpritzguQmaschine bei 240*Czu Ptatten der Dimensionen 174-49-Z5 mm verarbeitet Nach einer Alterung von 
72 Stunden bei 100° C werden die Dimensionen der erfindungsgemfifi pigmentierten Platte und einer imter 
identisdien Bedingungen hergestellten, abcr mit der gleichen Menge an unbeschichtetem Pignoent pigmentier- 
ten Platte ausgemessen, und die Verzugsbeeinflussung wird nach der oben beschriebenen Methode ermittelt 

35 Im Vergleich zu der rott unbehandeltem Pigment geffirbten Platte ergibt die nach dem erfindungsgemflBen 
Verfahrtn hergestelhe Platte stark reduzierte Air bzw. AB-Werte. 

Die mit den Pigmentzusammensetzungen der Beispiele 3 bis 11 nach der gleichen Methode pigmentierten 
Polyethyienplatten weisen fthnUch gute Rcsultate auf. In alien milen, insbesonderc aber bei den mit den 
Pigmentzusammensetzungen gemfifl den Beispielen 5 bis 9 gefftrbten Platten, werden im Vergleich zu der mit 

40 unbehandeltem Pigment gefflrbten Platte stark reduzierte AL- bzw. AB- Werte erhalten. 

Beispiel 16: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 wird in einer Menge von 14 Gew.% nach Qbiicher 
Methode in ein Alkyd-Melamin-Lacksystem eingearbeitet Das Flieflverhalten der Lackameibung wiid mitteis 
eines Brookfield-Viskosimeters bei verschiedenen Spindelgeschwindigkeiten (1, 5. 6, 30 und GO U/Mia) gemea* 
sen. Die Lackanretbung zeigt eine deutlich niedrigere Viskositflt als eine mit der glek:hen Konzentration an 

45 unbehandeltem ]»4-Diketo*3.6-di-(4-chlorphenyl)-pyrrolo-<3.4-c}-pyrrol erhaltenen Lackanreibung sonst glei- 
cher Zusammensetzung. 

Bei den mit diesen Lackanreibungen erhaltenen Lackierungen ist auch ein bOherer Glanz und eine hdhere 
Farbstflrke der die erfindungsgemUfien Pigmenuusammensetzungen enthallenden Produkte ercicfatlicfa. 

Ahnlich gute Resultate erhftlt man. wenn man anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 3 jeweils 
50 «ine Pigmentzusammensetzung der Beispiele 4 bis 1 1 verwendet 

Beispiel 17: Die Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 wird in einer Menge von 9 Gew.% nach Qblicher 
Methode in ein Alkyd-Melamin-Lacksystem eingearbeitet Das PlieBverhalten der Lackanreibung wird mil 
einem HAAICE-Viskosimeter •Rotovisco RV12 ermittelt (MeOtemperatur: 25*C Mess-System: SV-50« Scher- 
bereich; D - 0 - 100(1 /s). Die Lackanreibung zeigt eine deutlich niedrigere ViskosiUt als eine mit der gleichen 
55 Konzentration an unbehandeltem t>4-Diketo-3,6-di-(4-methylphenyl)pyrrolo-(3.4*c>pyrro] erhaltene Lackanrei- 
bung sonst gleicher Zusammensetzung. 

Ein analog gutes Resultat erhftlt man, wenn anstelle der Pigmentzusammensetzung von Beispiel 12 diejenige 
von Beispiel 13 verwendet wird. 

60 PatenunsprOche 

1. Pigmentzusammensetzungen enthaltend 

a) mindestens ein organisches Pigment 

b) 0.05 bis 10 Gew.%, bezogen auf das organische Pigment a), mindestens eines modifizierten organi- 
65 schen Pigments der Formel 

A-(S03X)m (I); 
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worin A den Rest eines organischen Pigineiits» X H, Na oder K und m eine Zahl zwischen OftS und 3 
bedeuten, und 

c) 0,05 bis 10 Gew.%» bezogen auf das organische Pigment a)» mindestens eines polymeren Ammonium- 
saJzes mit mittlerem Molekulargewicht von 500 bis 2 500000. das in Wasser oder Miederalkylallcohol 
Idslich ist 

1 Pigmentzusammenaetzungen gemHB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daO als Komponente a) min- 
destens ein Pigment aus der Azo-. Diketopyrrotopyrro)-, Perylen-. Chinacridon*. Phthak>cyanin% Perioon-, 
Chinophthalon-, Isoindolinon-, Isoindolin*. Benzimidazolon*. Dioxazln*. Anthrachinon% Thioindigo-, Me- 
thin*. Azomethin- oder MetaUkomplexreihe enthalten ist 

3. Pigmentzusammensetzungen gem&0 Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi als Komponente a) min- 
destens ein Pigment aus der Azo-, Diketopyrrolopyrrol-, Peryien%Chmacndon-, Phthalocyanm-, Isoinddin« 
oder Isoindolinonreihe enthalten ist 

4. Pigmentzusammensetzungen gemftfi Anspruch I, dadurch gekennzeichnet. daO als Komponente a) ein 
Phthaiocyantn- oder Diketopyrrolopyrrolpigment enthalten ist 

5. Pigmentzusammensetzungen gemAB Anspruch I, dadurch gekennzeichnet dafi A in Formel I den Rest 
eines Pigments der Azo-, IKketopyrrolopyrrol-. Perylen-, Chinacridon% f4ithalocyanin*, laoindolin-, Isoindo- 
Imon- Oder MetaUkomplexreihe bedeutet 

6. I^gmentzusammensetzungen gemAB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB A in Forme! I den Rest 
eines Phthalocyantn- oder Diketopyrrolopyrroipigments bedeutet 

7. Pigmentzusammensetzungen gemAB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB als Komponente c) ein 
polymeresAmmoniumsalzausgewfthltauflderGfuppebestehendaus . 

— Homo- Oder Copolymeren von 2-{Tri-(Ci — Cralkyl)*ammonturo}«thyl-acrylaten oder -methacryla- 
ten: 

— kationiscfaen CeUuk>se- oder Stftrke*aminoethem; 
kationischen Homo- oder Copolymeren von Vin^pyridin; 

— kationischen Polyethylenpolyaminen; 

— kationischen Amin-Formaldehyd-Kondensaten; 

— Homo- Oder Copolymeren von Di-(Ci — C2-alk^)-diallyl-ammoniumsalzen; 

— kadonischen modiflziertenPolypeptiden; 

— kationischen Polyamulen; 

Homo- Oder Copolymeren von quatemisieriem Epk:hk>rbydrin. 
enthalten ist 

8. Pigmentzusammensetzungen gemflB Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet daB als Komponente c) ein 
polymeres Ammoniimisalz ausgewflhlt aus der Gruppe bestehend aus 

— Homo- Oder Copolymeren von 2-[Tri-<Ci— C2-a]kyl>ammonium>ethyl«acrylaten oder -methacryla- 
ten; 

— kationischen Polyethylenpolyaminen: 

— kationischen Amin*Formakiehyd*Kondensaten; 

— Homo- Oder Copolymeren von Di-(Ci -C2-alkyl)-diallyi-ammonium5alzen; 

— kationischen Polyamiden; 

— Homo- Oder Copolymeren von quatemisiertem Epichlorhydrin. 
enthalten ist 

9. Pigmentzusammensetzungen gem&B Anspruch 1 enthaltend 

a) mindestens ein organiscfaes Pigment 

b) 0,1 bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment aX mindestens eines modifizierten organischen Pigments 
der Formel I worin m eine Zahl zwischen 0,1 und 2,5 bedeutet und 

c) ftl bis 7 Gew.%, bezogen auf das Pigment a), eines polymeren Ammoniumaalzes mit mittlerem 
Molekulargewicht von 1000 bis 1 500 OOa 

10. Pigmentzusammensetzungen gemAB Anspruch 1 enthaltend 

a) ein organisches Pigment 

b) OA bis 5 Gew.%, bezogen auf das Pigment aX mindestens eines modifizierten organisdien Pigments 
der Formel I, worin X H oder Na ist und m eine Zahl zvdschen 0^ und 2 bedeutet. und 

c) 0,1 bis 5Gew.%, bezogen auf das Pigment n% eines polymeren Ammoniumsalzes mit mittlerem 
Molekulargewicht von 5000 bis 1 000 000,das in Wasser lOslich ist 

1 1. Pigmentzusammensetzungen gem&B Ansprudi 1. dadurch gekennzeichnet, daB A in Formel I ein Rest 
desselben Pigments, das als Komponente a) enthalten ist, bedeutet 

12. Pigmentzusammensetzungen gemSB Anspruch I, dadurch gekennzek:hnet, daB als Komponente a) ein 
Diketopyrrolopyrrol enthalten ist und A in Formel I den Rest eines IMketopyrrolopyrrols bedeutet 

13. Veriahren zum verzugsfreien Pigmentieren von Polyolefinen, dadurdi gekennzeichnet, daB eine Pig- 
mentzusammensetzunggemftB Anspruch 1 verwendet wird. 

14. Verfahren zum Pigmentieren von wABrigen und von lOsungsmittelhaltigen Lacksystemen sowie von 
Oruckfarben. dadurch gekennzeichnet, daB eine Pigmentzusammensetzung gemAB Anspruch 1 verwendet 
wird. 



— Leerseite — 



